Purchase Order Receipt Listing Page 1 of 1 
Tuesday, July 19, 2016 1:59:47 PM АП amounts are calculated in domestic currency. 


All Vendors РО ID PO33050 All Receipt Dates All Line Item Types 
АП Item ID/GL/WOs All Rec. Employees All Currencies 


Grouped by Vendor ID 
Purchase Line Project ID Reference / PO U/M / Required Date Recv Recv Cost Per Unit/ Inspected Qty/ MRB Qty/ Book Amt 
Order ID/ Nbr/ Description/ Stock U/M Required Qty Date/ Qty Recv Value Rejected Qty MRB Reject 
Curr Type Insp Cert Std Кесу Emp (PO U/M) (PO U/M) Qty 
Req 
VendorIDY Vendor Name VC-CAM002 Campi Steel 
PO33050 1 4 M304R1.250 f 7/19/2016 7/19/2016 12.0000 $9.66 0.0000 0 $115.87 
CAD No 304 round bar 1.250 f 12.0000  PLOUOI $115.87 0.0000 0 
m135275 
2 М304К0.750 f 7/19/2016 7/19/2016 12.0000 $3.60 0.0000 0 $43.25 
No 304 SS Roundbar .750 f 12.0000  PLOUOI $43.25 0.0000 0 
"135275 
Total Received Quantity: 24.0000 
529 Total Qty to Inspect (PO U/M): 0.0000 
| Total Reject Quantity: 0.0000 
Total Receipt Value: $159.13 


i Total Balance Due Quantity: 0.0000 


Montréal 

Tél.: 514 336-4248 
Fax: 514 336-4246 
Ontario 

Tél.: 1 800 667-4248 
Fax: 1 866 456-4242 


935, boul. du Hávre На ПР У 
Valleyfield, Québec DISTRIBUTEUR D'ACIER ET DE META! "САЦ 
468 511 STEEL AND SPECIALTY METALS .... ВЇВОТОН 


1993 


DEPUIS - SINCE ` 


Valleyfield 
= Tél.: 450 377-4248 
Fax : 450 377-5696 


EXPÉDIEZ À / SHIP TO : 


Merci! - Thank you! 


COMMANDE 


DART AEROSPACE LTD 
1978 ABERDEEN STREET 


HAWKESBURY, ” Ё lh ) BON DE LIVRAISON 
ONTARIO ^ ` ONTARIO PACKING SLIP 
Ken 1K7 5 | ЕӨШІР: LIFT Ка 1V 7 DATE DE LIVRAISON 


DELIVERY DATE 


УОТНЕМ DE COMMANDE / YOUR PO. N 


TERMES / TERMS 
33639 


HET 38 JOURS 


REMARQUES / REMARKS 


PRIX 
PRICE 
> 


CODE DE PRODUIT 


COMMANDÉ 
‚ ORDERED 


dps 


PAR 


PRODUCT CODE PER * 


y 855114 


MONTANT 
AMOUNT 3 


1 
iX, 
| А 
МУ 


ШЕШ. 


Cent (100) livres 
Hundred pounds 


Pieds 
Foot 


Cent (100) pieds 
Hundred feet 


Pied carré 


3 POIDS TOTAL 


# tine si mesure: CLB 


| CPI | UN ок“ Pl f | PC 


CONDITIONS : 
LES MATÉRIAUX LIVRES ET FACTURES TELS QUE DECRITS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE «ACIER CAMPI INC.» JUSQU'À PARFAIT PAIEMENT COMPLET 
ENCAISSÉ. • LES RISQUES DE PERTE DU BIEN SONT А LA CHARGE DE L'ACHETEUR. • LA GARANTIE DE QUALITÉ DU MATERIEL EST LA MEME QUE CELLEDU 
FABRIQUANT. • L'ACHETEUR S'ENGAGE A RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES МЕТ 30 JOURS DE LA DATE DE FACTURATION, ET TOUT COMPTEIMPAYÉ 
DANS LES 30 JOURS ENTRAINE DES FRAIS DE 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) QU'IL ACCEPTE DE PAYER. • TOUT DÉFAUT D'EXÉCUTER L'UNE OU L'AUTRE DES 
OBLIGATIONS EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT ENTRAÍNE LA DÉCHÉANCE DU TERME ET PERMET AU VENDEUR, À SON CHOIX, DE RÉCLAMER TOUT SOLDE 
DU PRIX DE VENTE OU REPRENDRE LE BIEN VENDU. • TOUTE RECLAMATION DOIT ETRE FAITE DANS LES CING JOURS SUR PRESENTATION DE CE 
DOCUMENT.« TOUTE MARCHANDISE ENDOMMAGEE, ALTÉRÉE QU COUPEE NE PEUT ETRE REPRISE. • AUCUN RETOUR DE MARCHANDISE NE SERA 
ACCEPTE SANS NOTRE AUTORISATION. • TOUTE MARCHANDISE RETOURNEE EST SUJETTE А DES FRAIS DE MANUTENTION DE 25% 


2 


N 122 127 6280 TQ 0001 


CONDITIONS : 
ALL SOLD AND DELIVERED MATERIALS REMAIN THE PROPERTY OF "ACIER CAMP! INC." UNTIL PAYMENT IS MADE FULL, COMPLETE AND CASHED. * ALL 
pea Sted ARE AT THE BUYER'S EXPENSE. • ALL MATERIALS BEAR THE SAME WARRANTY AS GIVEN BY THE MANUFACTURER. • THE BUYER HEREBY 
ACCEPTS TO RESPECT THE FOLLOWING CONDITIONS: NET 30 DAYS FROM BILLING DATE AND THE BUYER ACCEPTS TO PAY ADMINISTRATION CHARGES OF 
2% PER MONTH OR 24% PER ANNUM ON ALL PAST DUE ACCOUNTS OVER 30 DAYS. • ANY DEFAULT IN RESPECT WITH THIS CONTRACT WILL LEAD TO 
PAYMENT BY ACCELERATION AND PERMITS TO THE SELLER, AT HIS CHOICE TO CLAIM FOR THE BALANCE DUE OR THE REPOSSESSION OF THE GOODS SOLD. • 
АМУ CLAIM MUST BE MADE WITHIN FIVE DAYS WITH THIS DOCUMENT ENCLOSED. + ANY MERCHANDISE THAT HAS BEEN DAMAGED, CUT OR MODIFIED 
CANNOT BE RETURNED. • ALL GOODS RETURNED MUST BE WITH OUR AUTHORIZATION AND ARE SUBJECT TO А 25% RESTOCKING CHARGE. 


MARCHANDISE RECUE EN BONNE CONDITION // MERCHANDISE ВЕСЕМЕО IN GOODICONDITION 


TOTAL WEIGHT 2 га 


SOUS-TOTAL 
SUB TOTAL 


T.V.Q. / Т.У.Н. 
G.S.T. / H.S.T. 


SCRIPTO-1971 


Montréal 
935, boul. du Hávre А 
о са Tél.: 514 336-4248 


1 9 9 $e 368 Біл Fax : 514 336-4246 
DEPUIS - SINCE Valleyfield Ontario 
| ШІ!” Tól.: 450 377-4248 Tól.: 1 800 667-4248 


[hank you 


CAMPI 


4 
g Мегс!: ° 


Fax: 450 377-5696 Fax: 1 866 456-4242 
_ EXPÉDIEZ À / SHIP ТО: 


VENDU À / SOLD TO : 
613-632-5200 613-632-1053 


FACTURE 


I 


INVOICE 


DART AEROSPACE LTD DART AEROSPACE LTD 
1270 ABERDEEN STREET 1970 ABERDEEN STREET | 

HAWKESBURY, HAWKESBURY, Cee ИРЭЭЧ АМ! Т ТЕТ 
ONTARIO ONTARIO 

Кей 1K7 КБА 1K7 EE ЕТ 


TERMES / TERMS 
NET 30 JOURS 


65534 
Р5548246 


T.V.Q. / T.V.H. 
G.S.T. / H.S.T. 


N° ENR. TPS / GST REG. № 822435970 RT 0001 ° N° ENR. TVQ / OST REG. № 122 127 8280 TQ 0001 


M 
935, boul. du Намге ontréal 


Tél.: 514 336-4248 
CAMPI ^ 093 „ Fax: 514 336-4246 
DEPUIS - SINCE Valleyfield Ontario 


КҮШТІ? Tél.: 450 377-4248 Tél.: 1 800 667-4248 | 2 4 
ga Мес. и Fax : 450 377-5696 Fax: 1 866 456-4242 Www.aciercampi.com 


EXPÉDIEZ À / SHIP TO : 


VENDU À / SOLD TO : 
613-632-5200 613-632-1053 


FACTURE 


N° 339339 


INVOICE 


DART AEROSPACE LTD DART AEROSPACE LTD 19/07/16 
127@ ABERDEEN STREET 1270 ABERDEEN STREET 

HAWKESBURY, HAWKESBURY, dess 
ONTARIO ONTARIO : 

e ІК? K6A 1K7 DATE ОЕ БМА ОН олат 


DELIVERY DATE 


# “ats of mene; CLB 


k T.V.Q. / T.V.H. 52.6 
MARCHANDISE RECUE EN BONNE CONDITION MERCHANDISE RECEIVED IN GOOD CONDITION . 
ie мээн GOODICONDITION G.S.T. / H.S.T. 


A/Y M/M 


497. 46 


N° ENR. TPS / GST REG. № 822 435 970 RT 0001 > N° ENR. TVQ / QST REG. N° 122 127 8280 ТО 0001 SIGNATURE DU CLIENT / CUSTOMER'S SIGNATURE DATE 


SCRIPTO-1971 


баз) 740 Imperial Road Nora и METALLURGICAL TEST REPORT Ghent RY Mode Md 
Guelph, ON N1K123 


Ghen Y 41045-9615 
Canada (502) 347-6000 
Certificate:178963 2 Dato: 5/17/2016 Page: 1 
Customer: 007035 510 Steel: 304/304L 
Finish: ST 
Corrosion: ASTM А262-10 Prac A/E OK 
Your Order: 777569 RAS Order: PN 0063954 04 


Red Ratio: 46.8 


:1 


REMARKS: 
COMPLIES W/REQUIREMENTS OF DFAR 252.225-7009 EU DIRECTIVE 

2011/65/EU.RoHS. EAF«AOD«CC. МО WELD REPAIR. MELTED AND MFG 
IN USA FREE FROM MERCURY AND LOW MELTING ALLOY CONTAMINATION 


Lab Accreditation Bureau, ISO/IEC 17025, Certificate# L2323 
ZA(South Africa) JP(Japan) Chemical Analysis per ASTM A751/14a 


am а .1975 18.0880 .3880 1.4075 .3095 .0849 8.5000 


CHEMICAL ANALYSIS CM(Country of Мей) ES(Spain) US(United States) 


NAS hereby certifles that the analysis on this certification is correct. Based upon tho results and the accuracy Techni si 
of the test methods used, the material meets the specifications stated. These results relato only to the items Dept = LET — 
tested and this report cannot be reproduced, except in its entirety, without the written approval of NAS. š É KRIS LARK 5/17/2016 


ую | 
AS 5 E Š 7 “же” өсер wed 


k 


VIRAJ PROFILES LTD. 


Regi & Mkt off: G-33 & 34, MIDC. Industria] Aren. Tarapur. Thanet Dist) Maharastra INDIA - 401 506, E-Mail: e viraj.com 
Works: SURVEY No- 114,119 & 120, VILL. Mabngaon, Tal: Palgar.DistThino-10 1501, MAHARASTRA, INDIA, vie lde viraj. com 


TEST CERTIFICATE 

CUSTOMER ORDER NO PACKING LIST NO INSPECTIONNO DATE 

PO 760069 62/987036/5 100005017048 17.03.2015 

GRAB T No 
BUNDLE NO : 
1100318235 , 
DESCRIPTION DAS 
STAINLESS STEEL BRIGHT BARS.ANGLE BAR 1 4 
9.09 Me ” of 
097620, 


COLD DRAWN POLISHED - 2H 


CHEMICAL ANALYSIS 
P r —ßÄ5rß3ñQr.ͤ ⁰˙ kx ̃ĩ˙— ——— 
* ЯМа %S AS %Р "Cr ЭМ “%Cu e "Co %М 
00539 |. 410 0050 0. [ 8100 0580 0330 0.160 0710 

TEST RESULTS 

0.2% yield Tensile Elongation Redaction Of Hardness Grain Size 
strength Strength % Aren BHN NOS 
ки ksi ' % 
840 102.0 4230 71.0 208. 7.0 


А 7 
MATERIAL CONFIRMS TO DIN EN 0088-3005: ММА 1,330171 107, EN 10222-5 AND EN 10272 COND-A & ASTM А1Х27А-152М-1 2 LE 
А.АА?9/АА79М-14 COND A, A)03/A193M- 12h BR С1-1, a -i 88 CI- ААА 11. AXSCACEEM-USASME SAT0-14, SA4799 KI ВЯ CL-1. 


SA320-1 | BH CL-I.ASTM A3 14-2008, IGC SATISFACTORY AS PER ASTM А 242-0 PRACTICE E AMS 56391 ТАМУ EXCEPT MARKING QQ-S-7b3F, 
NACE МКО10) МАСЕ-МЕ0125-2009. SAF-AMS-8.7720A, MIL-S-&52-B. А!$ МАМЫ & UNSSSAO4DO %. CERT IFICATION AS PER EN 10204-3.1 


See 
MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS, MICRO;FREE FROM CONTINOUS CARBIDE NETWORK 


ОК GRAIN BOUNDARIES. MACRO:GOOD. MINIMUM SOLUTION ANNEALING TEMPERATURE 10300, SOAKING TIME theinch., WATER QUENCHED, 
WE CONFIRM THAT THE MATERIAJ. HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM KADIOACTIVE CONTAMINATION. MELT SOURCE:AOD. 


МЕСТ £ MANUFACTURED: INDIA 


— — — —t 


We hereby certify that the materia) described above has been tested and complies with ihe ішіп of ordei contact. 


WORKS INSPECTOR 


K RK MURTHY 


—— 


18 SEP. 208 


NOTICE OF SHIPMENT/ Weser 614 
5 Xt AI | CERTIFICATE OF TEST 
Flat Rolled Products 
CUST. ORD. NO. & DATE CUST. CODE ACCEPTING MILL SHIPPER NO. PROOUCT СООЕ MILL ORDER NUMBER DATE SHIPPED | 
C15586 | 09/09/14А788650 VANDERGRIFT, РА Bosh Жылын 30-094-086 109/10/14 
от REPEAT ОО | PRE GOVT CONTRACT MATL. SHIPPING LOCATION INVOICE 
пој, Бы 88 | Sz: ва | тәзе | 
то-»| 1 то» 92952-1 |38 7219.34.0000 |1124 МАМрЕВСЕІРТ . |pa |667938 
сотто то PRIME SEC. SHIP TO 
DSO  DSO EN LL 
30 
( 
GRADE AND SPECIFICATIONS CARRIER - TRAFFIC TECH 


"ATI 304L" STAINLESS STEEL SHEET C R COILS ANNEALED 2B FIN 3 EDGE (304/304L) (ASME-SA-480 ED 2013) 
(ASTM-A-480-14A) (ASTM-A-240-14) (ASME-SA-240 ED 2013) 


ITEM PCS DIMENSIONS W/G/L HEAT # COIL # TEST # GROSS TARE NET THEO TAG #/ CD SKID 8 
001B 1 48./.024/4759. 954213) 08204N522 8822551 18905 50 18855 348877 
C CUST IDENTITY 304L2B024X48 LY 
1 SKID 18905 50 18855 2 ; 
o U 
DIST: MAIL & FAX COPY OF INVOICE TO 450-662-0419 

ТҮРЕ HBAT/TEST (ит $) --C--— --MN-- chien --8--- --üI-- --CH-- --NI-- --N--- 

HEAT 954213 .022 1.67  .033 .0001 .49 18.26 8.03 .07 

TEST LOCATION MI MI MI MI MI MI MI MI 

YIELD TENSILE $ ELONG ASTM GRAIN 
ITEM TEST NO PSI * PSI IN 2" % R/A HARDNESS BEND SIZE HARDENABILITY 
001B 8822551 T 38400. 91500. 70. NR 6S.HR3OTW NR NR NR NR 
T 38700. 91500. 71i. 65.HR30TW 
TEST LOCATION TC TC TC TC 


* Y.S. BY 0.2% OFFSET METHOD 


NR = DATA NOT REQUIRED 
GRADE VERIFICATION WAS CARRIED OUT SPECTROSCOPICALLY 


EN 10204:2005 - 3.1 CERTIFICATE DOES NOT INDICATE PED APPROVAL FOR THIS MATERIAL. 


PAGE 01 - CONTINUED ON PAGE 02 09/10/14 10:10:24 


The above is a true сору of data on file. and test results conform to the sales contract 
and spacification(s) as set forth іл ATI Flat Rolled Products’ Order Acknowledgement. 


NOTICE OF SHIPMENT/ AL 6168-6 0814 
PACKING LIST ж А CERTIFICATE OF TEST 
Flat Rolled Products 


CUST. ORD. NO. & DATE CUST. CODE ACCEPTING MILL SHIPPER NO. PRODUCT COOE | MILL ORDER NUMBER DATE SHIPPED 
C15586 I е VANDERGRIFT, PA еер 13020102060000 130-094-086 09/10/14 
[TION REPEAT DO | PRE GOVT CONTRACT MATL. SHIPPING LOCATION INVOICE 
воо | = E | | ORDER [| er] | | | 
To7*| 1 [ro 92952-1 |38 7219.34.0000 1124 |VANDERGRIFT PA [667938 
SOLD TO PRIME SEC. SHIP TO 
xu DSO DSO 
ES 30 
GRADE CARRIER - TRAFFIC TECH 


"ATI 304L" STAINLESS STEEL SHEET C R COILS ANNEALED 2B FIN 3 EDGE (304/304L) 


THESE COMMODITIES OR TECHNOLOGY, WHEN EXPORTED FROM THE UNITED STATES, ARE IN ACCORDANCE WITH THE USA 
EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW IS PROHIBITED. U.S. LAW ALSO PROHIBITS 
DISPOSITION OF THESE COMMODITIES/TECHNICAL DATA TO ANY END-USER OR FOR ANY END-USE RELATED TO THE DESIGN, 
DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING, OR USE OF CHEMICAL, BIOLOGICAL, OR NUCLEAR WEAPONS, OR MISSILES, 
WITHOUT THE PROPER APPROVAL OF THE UNITED STATES GOVERNMENT. 


THIS EN 10204:2005 - 3.1 CERTIFICATE OF TEST SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL. FEDERAL LAW 
PROHIBITS THE RECORDING OF FALSE, FICTITIOUS, OR FRAUDULENT STATEMENTS OR ENTRIES ON THE CERTIFICATE 


INCLUDE ISO-9001, AS9100, NADCAP, AND ISO/IEC 17025. MATERIAL WAS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH THE 
ATI FRP QUALITY MANUAL REVISION 23 DATED 06/13/2014. 


ATI FLAT ROLLED PRODUCTS PERFORMS CHEMICAL ANALYSIS BY THE FOLLOWING TECHNIQUES 
FOR TESTING LOCATIONS TC, BN, MI, & LO: 

C, S BY COMBUSTION/INFRARED 

N, O, H BY INERT FUSION/THERMAL CONDUCTIVITY 

MN, P, SI, CR, NI, MO, CU, CB, CO, V BY WDXRF 

B BY OES 

AL AND TI (>=0.10%) ВУ WDXRF, OTHERWISE BY OES 

PB, BI, AG BY GFAA 


ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HAS NO CONTROL OVER CUSTOMER PROCESSING OF MATERIAL; INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, BUFFING OR ELECTROPOLISHING MATERIAL WITH A 2B OR OTHER FINISH, AND DOES NOT REPRESENT 
OR GUARANTY THAT THE MATERIAL IS SUITABLE FOR ANY PARTICULAR PROCESS OR USE OF CUSTOMER. 


PAGE 02 - CONTINUED ON PAGE 03 09/10/14 10:10:24 


The above is a true copy of data on flle. Material and test results to the sales contrect 
and epecification(s) as set forth in ATI Flat Вонад Products’ Order Acknowledgemant. 


NOTICE OF SHIPMENT/ AL 6168-6 0814 
PACKING LIST x AI | CERTIFICATE OF TEST 
Fiat Rolled Products 


CUST. ORD. NO. & DATE CUST. CODE ACCEPTING MILL SHIPPER NO PROOUCT СООЕ | MILL ORDER NUMBER DATE SHIPPED 
C15586 | 09/09/14 788650 | VANDERGRIFT, PA (445766 Teiln 30-094-086 109/10/14 
FORMS DIST ом REPEAT DO | PFL ФОУТ CONTRACT MATL. SHIPPING LOCATION INVOICE 
вм: ЇГ [e | 52, EA] | вєтэзв | 
To7*| 1 [To 92952-1 |38 7219.34.0000 1124 | УАМПЕКСЕТЕТ | РА 667938 
SOLD TO PRIME SEC. SHIP TO 
DSO DSO 
30 
GRADE CARRIER - TRAFFIC TECH 
"ATI 304L" STAINLESS STEEL SHEET C R COILS ANNEALED 2B FIN 3 EDGE (304/304L) 
TESTING WAS PERFORMED AT THE FOLLOWING LOCATIONS: 
MI - ATI-FLAT ROLLED PRODUCTS; 950 TENTH STREET; MIDLAND, PA 15059 
TC = ATI-FLAT ROLLED PRODUCTS; 1300 PACIFIC AVENUE; NATRONA HEIGHTS, PA 15065 
<<<<<<<< FOR ACCESS TO ONLINE CERTIFICATES OF TEST >>>>>>>> 
<<<<<<<< REGISTER AT WWW.ALCEXTRA.COM >>>>>>>> 
PAGE 03 - FINAL PAGE. 09/10/14 10:10:24 


above із a true copy of data on Tha material and test results conform to the sales contract 
and specification(s) as set forth in ATI Fiat Roited Products’ Order Acknowledgement. 
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